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© Vernetzende Basisschicht fur Fixiereinlagen nach dem Doppelpunktverfabren 
® Es wird eine vernetzbare Schmelzklebermasse fur die 

Beschchtung und/oder Laminierung von Flachengebil- 

den beschrieben, wobei die Vernetzungskomponente 

durch eine Polyolefin-Matrix geschiitzt wird und erst in 

der Schme\2e vernetzt. 
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Beschrcibung 



Die Erfindung betrifft eino vernetzbare Schnielzkleberbc- 
schichtung auf Basis eir.er Pulvcmvischung a us einem han- 
dclsublichcn, aminierniiniericn Copolyaniid ocier Copolye- s 
slur unci einem pulverisienen Extrudau besrehend aus einem 
aiaktischen Poly olefin unci einem pulvcrfdrmigen Isocyanai 
oder einem Epoxid, ?.ur Hersiellung eines Basispunkies aJs 
Ruckschlagsperre bci der Doppelpunkibeschichtung. Der 
Obczpunkt bestehi aus einem amingcregeltcn Copolvamid, 10 
urn cine gutc Anbindung an den UnterpunKi zu gewahrlei- 
sten. Insbcsondere betrifft die Erfindung eine Schmclzkle- 
bcrmasse zum rastertorniigen Beschichtcn von fixierbarcn 
Einlagesioffen fur die Bekleidungsindustrie, spcziell Ober- 
beklcidung. Siatl des Copolyamids konnen auch OH-Grup- 15 
pen lerminierte Copolyester eingeselzi werden. 

Urn die Probleme hinsichilich der reduzicrtcn Wasch- und 
Rcinigungsbcsiandigkcii sowic hinsichtlich der schwache- 
ren Haftung zu loscn, sind verbesserte Schmclzklebernias- 
sen. aber auch verbesserie Bcsehichiungsiechnologien ent- 20 
wickclt worden. Duo- oder Doppelpunktbeschichiungen 
sind z.B. in den Paienien DE-B 22 14 236. DE- 
B 22 31 723. DE-B25 3G911 und DE-B 32 30 579 bc- 
schrieben. 

Die BeschichLungsiriiger wurden dadurch verbessert. da 6 2f> 
feincre Garne mil fcinUtrigcn Kinzelfuscm bis hin zum Mi- 
crofaserbereich sowic Synlhciikgame, beispielsweise Hoeh- 
bausuhacryl- oder Polycstergarnc. verwendet werden. Die 
urspriinglich verwendeien Gewebe sind weitgehend durch 
Webwirk- und Wirkvliesc ersctzt worden, wobei die zuleizi 30 
genannten Sloffe eine Kombination aus Vlicsen mil Wirk- 
waren darsLetlen. Diese ncuen Kombinationen fuhren zu 
s>eiir weichen aber audi .sehr oftcneu Konstruktionej), die 
noch hdberc Anfordcrungcn an die Beschichlungsmethoden 
und SchnieJzkJebcmiassen siellcn, besonders hinsichtlich 
Ruckschlag und Durchschlag der Schinclzklebermasse. 

Kosten und Qualitatsgrunde haben dazu gefUhrt, daB die 
Beschichtungsmengc. die pro nr Einlagensioff aufgebrachi 
wird, deuilicb rcduzicrt wurde. Wahrend fruher Auftrags- 
mengen von lS-25g/nr ublich waren T liegen diese heme 40 
bei 7-15 g/m 2 . 

Troizdieser klcincn Mengcn tuu6 eine ausreichende Haf- 
tung und Bestandigkcit gcwahrleistet sein, d. h., daB der 
S'chmclzkleber nichr in die Einlage wegschlagen darf. denn 
dann stent er zur eigcnlJichen Verklebu ng nichi mehr zur 45 
Verfiigung. 

Der Erfindung Jag daher die Aufgabe zugrunde, eine wir- 
kungs voile ROckschlagsperrc zu fin den, die bei venninder- 
tcr Beschichiungsmengc eine hohe HaftfesiigkeiL eine guie 
Anbindung des Oberpunkies an die Basisschichi und cine 50 
guieWaseh- und Reinigungshestkndigkeit aufweist. 

Es sind eine Reihe von Ruckschlagsperren bekannt: ver- 
nctzende Aery 1 at- oder Polyurethandispersioncn oder pul- 
vergefulUe Pasten auf Basis hochsehraelzender Copolya- 
inide und Polyethylen oder hochviskoser thermoplasJischer 55 
Polyurethanpufver. 

Aile Syslcme haben mehr oder wenigcr grofte Nachteile 
bei der Applikation. der Anbindung an den Obcrpunki oder 
Besiandigkeii gegen Wascbe. AuSerdcm sind die Dispersio- 
nen auf rauhen, haarigen Ein lag en nicht cinselzbar. 6» 

Bei der Bcschichlung selbsiverneizender Acrylai- oder 
Potvurethandispersioncn kommi. cs schon wahrend der Be- 
schichtung zu iciiweiser Vemeizung. was zu Schablonenbc- 
lag und damn Versiopfung der Schablonenlocher fiihri. Aut- 
wendiges Rcinigcn der Anlagc isi nolwcndig. Zu grolScn 65 
Schwierigkeiten kommt cs. wenn produkiionsbedingter 
Stillsiand eintriil. AuBerdcnt ist die Anbindung des Ober- 
punkies an die Basisschichi ein Problem. Die hochviskosen 



pulvergefullien Sysicmc auf Basis PoJyamid, Polyeihylen 
und Polyureihan erfuilen nichi die gefoidcrie Riickschlagsi- 
eherheit. 

Bisher is( es nichr gelungen. ein siahiles verncrzbares Sy- 
stem fur den Basispunki zu schatTen. Eniweder konnten die 
vorzugsweisc einsctzbarcn Isocyanaie nicln gegen Wasser 
siabilisiert werden (Mairix fur Beschichiungspasten) oder 
die Aktivierungstenipcralurcn lur die Vemeizung (^groBer 
160°C) waren zu hoch. 

Es ist nun iiberraschenderweise gelungen. cin sehr reakli- 
ves System gemaB der Paicntansprtiche mil cincr Akiivic- 
rungsteiriperatur im Bereich von ca. 1 00 bis 1 30°C und Was- 
serbestandigkeit herzustellen. Die erfindunGSgema£?c vcr- 
neizbare Schmelzklcbennassc fiir die Beschichrung und/ 
oder Laminierung von HachengcbiJden, zeichnci sich da- 
durch aus, dafi die in der Schmelzklcbernias.se vorhandener) 
reaklionsfahigen Komponcnien ersi in der Schmelze unter 
Vcrnctzung reagicren. Die Vcrncizungskoniponeme wird 
dabei durch Extrusion in ein Polyolefin in der Schmelze ein- 
gcarbeiicL. 

In ciner bevorzugten Ausfuhrungsfonn wird ein handels- 
ubliches (Copolvamid mil Aminendgruppen mil einent tri- 
mcrisierten Diisocyanal, das durch Extrusion mil einem 
ataktischen Polyolefin passivien wurde, gemischt und als 
waBrige Paste im Rotaiionssiebdruck verarbeiiei. Anstelle 
des C^opolyainids kann auch ein Copolyesier eingesetzt wer- 
den. Bei der anschlicBendcn Trocknung im Ofen bci ca. 
120°C wird die Vemeizung innerhalb von eini gen Sekunden 
eingeJeitet, damir eine vemerzie Riickschlagspcrre fiir den 
Doppelpu nk 1 erhal ten wird. Darnit konnen die ublichen Pro- 
bleme isocyanathaltiger Sysiemc umgangen werden. die 
zum Beispiel darin bestchen. daB vcrkappie Isocyanaie (Ca- 
prolactam oder Oxime als Verkappungsmitiel oder durch 
Dinierisierung erhaltcn) zu hohe Aktivierunustempera:uren 
benotigen, auBerdem sollten bci der Fixierung keine Frenid- 
sioffe frci werden. Das andere Problem war. daB nichi blok- 
kicrtc Isocyanaie schon in der Paste mil Wasser abreagieren. 

Es muBte das Isocyanai gegen Wasser siabilisiert werden, 
auch gegen Diffusion von Luftfeuchtigkeic, urn bei relativ 
niedrigen Tempera turen die Akiivierbarkeit zu gewahrlci- 
sten. Dieses gelang ubenaschenderwei.se, indent das Isocya- 
nai in ein Polyole fin-Polymer, vorzugsweisc atakiisches Po- 
ly propylen. durch Extrusion cingebunden wurde, das kein 
Wasser durch Diffusion aufnimml und eincn Schmelzpunkt 
von ca. 120°C hai. und so niedrigviskos ist, so daft es mog- 
lich ist. beint Verpressen cine Rcaklion des anungeregelten 
Copolyamids mil deni Isocyanai zu crreichen. Pis cignen 
sich fesie Isocyanaie mil mehr als 2 freicn NCOCiruppen 
und einem Schmclzbereich von 100 bis 1 30°C. Das Polymer 
der Matrix darf mil dem Tsocyanat nichi reagiercn. Als Vcr- 
netzungskomponenie eignen sich auch Epoxide mil einem 
Schnieizbereich von 90 bis 130°C, vorzugsweise 100 bis 
120°C, einem Molekulargcwichtshcreich von 2000 bis 
6000, vorzugsweise 2500 bis 3000, und mehr ah 2 Epoxid- 
gruppen pro Molekul, als Beispiel sei Bisphenol A erwahnt. 

Als Poiymennatrix wird bevorzugl atakiisches Polypro- 
pylen eingesetzt. Es sollte cine Schnielzviskositat van 8000 
bis 50 000 mPas bei 1 90°C und cinen Erwcichungsbercich 
von 80 bis 150°C. bevorzugt eine SchmeLzviskosiiat von 
8000 bis 30 000 mPas bei 190°C und einen Erwcichungsbe- 
rcich von 100 bis 140°C, aut'weiscn. Als handclsubliche 
Produkte cignen sich z. B. VESTOPLAST 408, 308, 508, 
520, 703, 704, 708 und 750 von der Huts AG. Das Polyole- 
fin kann auch ein atakiisches a- Olefin- Copolymer oder ein 
Tcrpolymcr auf der Basis von Ethcn. Propcn und 1 -But en 
mil den oben beschriebenen Eigenscbaften sein. Um cine 
be.sonders guie Anbindung des Oberpunkies an den Basis- 
punki zu erreicben. empfiehli es sich. ein amingeregehes 
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Copolyamid als Obcrpunkimaierial einzusetzen. Gecigneie 
Produkte fur den Basis- und Oberpunkt sind nicdrigviskosc, 
niedrigschmelzcndc Typen. Der Schmelzpunkl sollic zwi- 
schen 90 und 150°C, hcvorzugt zwischcn 115 und 130°C. 
betragcn mil einer Ldsungsviskosiiat cia rel ini Bereich von > 
1,2 bis 1,7. vorzugsweise 1.25 bis 1.4. Dadurch reagiert die 
Grenzschicht mil der Isocyanai paste und schaflfl cine sehr 
bestandige Vcrbindung der bciden Punkie. Die Beschich- 
iungsmengen fur den Basispunki solhen 2 bis 5 g/m* beira- 
gcn, bevor/ugi 2.5 bis 4 g/m 2 , fur den Oberpunki je nach 10 
Anwendung 4 bis 8 g/nr, besonders 5 bis 7 g/m". Stan des 
Copolyamids konnen auch C)H-Ciruppen terrniniertc Copo- 
lyesier auf Basis Terephthalsaure. Isophihalsaure und Bu- 
landiol Oder Buiandiol in Kombi nation mil kleincn Mengen 
anderer Diolc wie z. B. Hexandiol oder Polyeihylenglykol. 15 
mil Schmclzpunkien von 100 bis 150°C, eingesetzt werden. 

Der Basispunki kann als Pasie rasterfonnie auigetragen 
werden. Ebcnso kann die reaktivc Pulvcrmischung durch ci- 
nen SlreuprozeB applizicri werden. 

20 

Beispicle 

33.3 Gew.-% VESTANTAT T 1890 wurden in einem Ex- 
iruder bci 125°C mil 66.6 Gew.-9fc VESTOPLAST 408 ho- 
mogen genii sent, gran u lien, kalivennahlen und ii ber ein 25 
50 pin Sicb klassien. 

25 Gew.-9r des oben beschriebenen Put vers wurden rnir 
75Gcw.-% VESTAMELT X 1027-P 1 ini Schnellmischer 
gemischt. 

Dieses Pulvcrgeiuisch wurde mil gangigen Dispergaioren 30 
und Verdickern. z. B. INTRA SOL 1 2/1 875 und MIROX TX. 
dcr Finiia Stockhausen, wie in DE-B20U7 971, DE- 
B 22 29 308, DK-B 24 07 505 und DE-B 25 07 504 be- 
schrieben, zu eincr druckbaren Pasie verarbeiiei und mil ei- 
ner Rotationssiebdruckaniage mil einer CP 66 Schablohc 35 
auf ein 35 g Polyesicrgewirk mil Hochbauschgam gedrucki. 
Der Aufirag bcirug 2 g/iri 2 . Auf den noch nassen Pasi en- 
punk: wurde VESTAMELT X 1027-P816 aufgcsircui. dcr 
OberschuB abgesaugt und im Trockenofcn bci 330''C ge- 
irocknei und angcsinien. Der Oberpunk; hatte cine Aufiagc 40 
von 5 g/nr, so daB das Ge.samigewicht 7 g/ni 3 beirug. 

Pastenrezepmr des Basjspunkies: 
1500g Wasser 

35 g MIROX TX fT»olvacrylsaurederivai) 45 
40 g INTRASOL 12/18/5 (ethoxilicner Feiialkohol) 
600 g reaktives Pulvergemisch aus VES1UPLAST 408 und 
VESTA NAT T 1 890 

Ergebnis: 50 
Ein 5 cm breiier Sireifen dieser Einlage wurde gcgen cinen 
silikonisicrten BlusensiofT aus einer Baumwoll-Polycsier- 
mischung bei einer Fugcniemperatur von 127°C.lO s und ei- 
nem Lincardruck von 4 N fixicrt, anschlie6cnd wurde der 
Verbund einer 60°G- Waschc unierzogen. 55 
Primarhafiung: 16 N/5 cm 
60°C Waschc: 12 N/5 cm 
Ruckvernieiung: 0.1 N/10 cm 

Verglcichsbeispicl 60 

Auf dcr gleichen Einlagc wurde ein Pastensystem auf Ba- 
sis Polyamid/Polyelhylen applizieri und mil dem gleichen 
Oberpunki material bestrcut, getxocknet und gesintert. Es 
wurden die gleichen Mcngcn an Basispunki und Oberpunki 65 
auigetragen. 

Pastcnrczeptur: 
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1500 g Wasser 

35 g MIROX TX 

40 g INTRASOL 12/18/5 

400 g SCHATTTFTX 1 820 (ND-?o) veiny len) 

200 g VESTAMELT 751-P1 

Das SCTIATTIFIX 1820 isi ein Niederdruck-Poiyeihylen 
mil einem Schmelzpunkl von 128-1 30°C und einem MFR- 
"W'en von 20 g/10 min. 

Ergebnis: 
Priniarhaftung: 9 N/5 cm 
60°C Wasche: 5 N/5 cm 
Ruckvernieiung: 0,9 N/10 cm 

Der Vorieil der neuen Teclinologie ist, daB schon bei den 
Trockenbedingungen der Unterpunkt verneizf und noch 
wahrend des Aufschmclzcns der Oberpunki aufgrund seiner 
Aminierminierung mil dem Unterpunkt ' vcmet/J und da- 
durch einc opt i male Anbindung erhait. "J)a nach der Be- 
schichiung der Unierpunki stark ini Molekulargcwichl aul- 
gebaui isi. kann er nichi mchr in das Gewirk absinken. Bei 
dcr anschlieftenden Fixierung wird das niedrigviskose Polv- 
amid des Obcrpunkies gezwungen. gcgen den zu fixierenden 
ObersioflT zu flieBcn, da er nichl nach unizn wegflieBen 
kann. dadurch werden schon mil kleinsien Schnielzkleber- 
rncngen sehr hohe Hafiungen crzielt. Die Trennschichi zwi- 
schen Oberpunki und Basispunki. die bisher die Schvvache 
des Sysienis war. besonders bei der Waschc. kann nichi so 
siark hydrolyiisch angegriften werden wie bei bisher be- 
kannien Sysiemen und zeigi deshaJb wescntlich hdherc Be- 
st andigkcii en. 

Eingesetzt* Produkte: 
VESTA MHLT X 1027-P1 ist ein lemarcs Copolyamid der 
IIuJs AG auf Basis LL. CL und DDS/MPD mil Aminend- 
gruppen, Schmelzpunkl 120°C Aniinendgruppen 
100-400 mVal/kg. bevorzugi 250 350 mVal/kg. 
VESTOPLAST 408-P1 isi ein ataktisches a-Olefin-Co-Ter- 
polynier der Huls AG mil einem Erweichungspunkt von 
118°C und einer Schmclzviskosiiai bci 190°C: von 8000 
niPas. 

VESTA NAT T 1890/100 isi ein Polyisocyanat mil eincr 
Funkiionaliiai von 3-4, dcr Schmelzpunkl liegt bei 
100-U5°C. Es isi ein Produki der IIuls AG. 

Patent anspriiche 

1 . Verneizbare Schmelzklebemiasse fiir die Bcschich- 
lung und/oder Laminierung von Flachengebilden, da- 
durch gckennzcichnet. daB die Vernetzungskompo- 
ncnie in einer Pol vole fin matrix eingehnnden isi und die 
rcakiionsfahigen Komponcnien ersi in der Schmclzc 
unter Vemctzung reagieren. 

2. Schmelzklebemiasse nach Anspruch 1 , dadurch gc- 
kennzeichnct, day die Vernetzungskomponente durch 
Exirusion in ein Polyolctin in der Schmefze eingearbci- 
tcl wird. 

3. Schmelzkleber masse nach einem der vorhcrigen 
Anspriiche. dadurch gekennzeichnet. daB das Pol vole- 
fin ein aiakiisches Polvpropvlcn mil einer Schmelzvis- 
kositai von 8000 bis 50000 mPas (bci 190°C) mil ei- 
nem Erweichungspunkt von 80 bis 150°C isi. 

4. Schmelzklebcnnasse nach einem der vorherigen 
Anspriiche. dadurch gckennzeichnet, daB das Polyolc- 
fin cin aiakiisches Tcrpolymcr auf Basis von Eihcn, 
Propen und 1-Buien mic einer Schmelzviskositai von 
8000 bis 50 000 mPas (bei 190°C) und einem Erwei- 
chun^s}->unki von 80 bis I50°C ist. 
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5. Schmelzklebermassc nach eineni dcr vorherigen 
Anspruche, dadurch gekcnnzeichnei, daR das Polyole- 
fin cine Schmeizviskosilal von 8000 bis 30 (XX) rnPas 
(bei 190°C) und einen Rrwcichungspunki von 100 bis 
140°Chai. 5 

6. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichneL daB die Vernel- 
zungskomponenie aus rier tiruppe der IsocyanaTc 
siammi und mchr als zwei reakiive Gruppcn pro Mole- 
kiil hai. io 

7. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichneL datt das Isocyanat 
einen Schmclzbcrcich von 100 bis 130°C laufweisi. 

8. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichneL daB als Vernct- 15 
zungskomponenie ein Iipoxid mit einem Scnmelzbc- 
reich von 90 bis 130°C, eineni Molekulargewichtsbe- 
rcich von 2000 bis 6000 und mchr als zwei Epoxid- 
gruppen pro MoJckul eingeselzt wird. 

9. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 20 
Anspriiche. dadurch gekennzeichneL daB als Vernet- 
zungskomponcnie ein pulverformiges Isocyanai in cin 
aiaklischcs Polyolefin durch Extrusion cingebunden 
wird und mil einer zweilen Komponemc, die ein Copo- 
lyamid odcr Copolycsicr isi, reagien. 25 

10. Schinelzklcbcrmasse nach einem der vorherigen 
Anspriiche, dadurch gekennzeichneL daB die zweile 
Komponemc cin amingeregeltes Copolyamid mit ei- 
nem Schmclzbcrcich von 90 bis 150°C und einer L6- 
sungsviskosilai el a rel ini Bereich von 1.2 bis 1,7 isi. 30 

11. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 
Anspruche. dadurch gckcnnzeichnei, daB die reakiive 
PuJverniiscliuiig durcli einen SireuprozeB appliziert 
wird. 

12. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen vs 
Anspruche, dadurch gekennzeichneL daB die reakiive 
Pulvennischung in ciner waBrigen Paste dispergieri isi 
und durch Roiaiionssicbdruck auf ein Flachengebilde 
applizicn wird. 

13. Schmelzkleberniasse nach eineni der vorherigen 40 
Anspmche, dadurch gekennzeichneL dafl das reakiive 
Pulvergemisch als Hasispunkl fiir die Doppelpunkt- 
icchnologie als Durchschlagsperre eingeseizl wird. 

14. Schmelzkleberniasse nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichneL daB der Basis- 45 
punki aus ciner Pulvennischung besiehi und als Paste 
rasicrforniig aufgetragen wird, 

15. Schmelzkleberniasse nach eineni der vorherigen 
Anspriiche, dadurch gekennzeichneL daB dcr Obcr- 
punki aus eineni amingeregeiien Copolyamid bestehl, 50 
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